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017-107/К/1436 срок действия установлен с 01.01.63 
до 01.01.88. 

Настоящий стандарт распространяется на материал 
ПЭНДТ, преоставлаошвй собой композицию, состоящую из 
полиэтилена низкого давление и двуокиси титана. 

Материал ПЭНДТ предиаэиачен для изготовления радио- 
технических изделий с различной диэлектрической проницае- 
мостью от 3 до 20, работающих в интервале температур от 
минус 60 до плюс 85 °С в условиях, исключающих прямое 
воздействие уш»тр афц олет^ад^ 

Стаядарт не распростраляется на полосковые печатные 

платы. 

Матв]міал ПЭНДТ изготавливают в соответствии с 
ОСТ 4Г 0.054.275-81. 

1. МАРКИ 

1.1. В зависимости от велігчииы диэлектрической про- 
ницаемости материал ПЭНДТ выпускают следующих марок: 


Издан* офиц«альвое „ цЗ В2 Пернпсчатна воспрешева 
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ПЭНДТ-3 

ПЭНДТ-4 

ПЭНДТ-5 

ПЭНДТ-6 


ПЭНДТ-7 
ПЭНДТ-9 
ПЭНДТ-1 1 
ПЭНДТ-13 


ПЭНДТ-15 
ПЭНДТ-1 7 
ПЭНДТ-1 9 
ПЭНДТ-20 


& 


вели- 


5січ 


Цифры в обсэиачеиии мерси материала указывают 

чину диэлектрической проиииаемост и. 

І.з! "тнЛТГв зазисго-юстя от метола переработки, 

изготавлизеот двух типов: опопр_п 9 дѵ ‘ 

П - о отекеяием по-таэтмена низкого давлеюш марет 2000^24/ 

ПО ГХТ 16338-85 и двуоісисп титана для ісонленсагоров по - 
тертгаазначен'лля перѳработ:-я методом прессования; 

Л - с применением полиэтилена низкого давления шрки 2^^401^ 
тто гост 16338-85 и двуоккск титана для кондѳнс^аіоров по ТУ л ~ ■ 

аи 4. т»пт.ігв^таг»м/ ^ 


^ ПЭКДТ выпускается первого и второг^ сортов.^ 

х-го --С применением двуокиси титана* кваляфюаиии 
чистой пля релиза по Т У 6-09-2166-77; 


іч ииі іи іТЛТГ"'ч 




рез в ПО ТУ ' О — Ю^ 727»7 '8. 

1.4. Пример условного обозначения материала ПЭНДТ с 
диэлектрической проницаемостью 4 типа П 2-го сорта: 
Материал ПЭНДТ -4-П 2с ОСТ 4Г 0.023.438-81. 
Пример условного обозначения материала ПЭНДТ с ди- 


электрической проницаемостью 5 типа Л 1-го сорта: 

Материал ПЭНДТ -3-Л 1с ОСТ 4Г 0.023.438-81. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

2.1. По внешнему врщу^физико— механірюским н электри- 
ческим показателям материал ПЭНДТ должен соответствовать 
требованиям и нормам настс«шего стандарта. 

2.2. Материал ПЭНДТ, тип П, изготавливают в ввде и€>- 
рошка, тип Л — в веде гранул одинаковой геометрической фор- 
мы размером от 2 до 5 мм в -лтрбом направлении. 


Допускаются гранулы размером менее 2 мм, массовая 
доля которых не должна превышать 3 % от партии. 

Наличие посторонних включений в ПЭНДТ не должно _ 
превышать количеств, предусмотренных ГОСТ 16336-7^ в 
полиэтилене. 

Цвет материала от светло-кремового до кремового. 

2.3. Основные физшсо-механичесісие и электрические 
свойства материала ПЗНДТ приведены в таблице. 

2.4. Изделия, изготовленные из материала ПЭНДТ, дол- 
жны соответствовать техническим требованиям 

ОСТ 4Г 0.005.051 и попускать механическую обработку 
{фрозероваиие, сверление, точение) без обра.зованкя сколов, 
трешин, расслоений. 



3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 


3.1. Материал ПЭНДТ предъявляют к сдаче партиями- 

За партию принкмшот колігчество материала одной марки, од- 
ного типа, одного сорта массой не более 20 кг, изгбтовлен?^ 
кого из одних и тех же партий исходного сьфья при соблюде- 
нии технологических режимов ОСТ 4Г 0.054.275-81 и со- 
провождаемое одним ДОКумеНТОІѵІ о ^ 

3.2. Материал ПЭНДТ должен подвергъ 
Аым- и типовым испытаниям. 




С4) 


Для каждого веда испытаний следует брать не менее 
пяти образцов. 

.. ыі е ш но ь д г ат«у оорл ас не п. 2.2 и 

^0 показвтелям 3 и 4 таблицы следу- 
ет проводить для каждой партии материала. 




0 




3.4. Т (шовые^ испытания на соответствие о еноюны м - т е х - 
н ическим ■требованиямУстаыдарта должны проводить предприя- 




тия-изготоаители яврноднивс*», но не реже одного раза в 
2 


года/, а так ж е - при иомопоини токіюлортгаескеро проц е сса 
і і цокодшлл іішіерпалов <^ь « 4 .^ 1 ^ л еЛ 44 


■и яи иокодііых маіериа ^ 
и^4и{лі.и\.иии 
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Сто. 14 ОСТ 4Г о Г\ОГ^ Ача аі . ^ а 

и-и }іШшіи^мииі' пс/ге^€^и^ге*(і.^иі. - 

с^и-иг-і-еЛ 4 ^^ ‘ 

тиі^а 0іилА:м^-е^ и/уи §^гишс^ сшус^ых ^шже^сиЫ 

0^ 3.0. в случае получения результатов испытаний, кото- 

рые не соответствуют нормам технических требований стан- 
парта, проводят повторные испытакідч па удвоенном кол;гчест- 
ве образцов. 

3.6. При получении неудовлетворітгельных результатов' 
повторных испытаний всю партию ?ѵіатериала бракуют. 


4, МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

4Д. Определение соответствия материала ПЭНДТ тех- 
ническим требованиям стандарта по внешнему вицу произво- 
дят путем визуального осмотра. Опррделение колі-гіества вклю- 
чений Б гранулах производят по ГОСТ 16338-Т^^С - (ѵ) 

4.2. Определение плотности материала производят мето- 
дом обмера и взвешивания по. ГОСТ 15Г39-69 на образцах ' 
в виде дисков диаметром (50+1) мм. 

4.3. Определение массовой доли гранул раэмераг^іи іие- 
нее 2. мм производят по ГОСТ 1в338-7Я^9 

4.4. Определение изгибающего напряжения при разоуше- 
кии и. при максима.чькой' нагрузке производят по ГОСТ 4648-71 
?іа образцах в виде брусков размерами (80+1 )х( 10+0 5)х 

х( 4^,2) мм. 

4.5. Определение относитель.чой диэлектрической прони- 
цаемости и тангенса угла диэлектрических потерь при часто- 
те 10 Гц производят пг Г^~^ Ѵ^ТГ"! ГіТ..77Г)ГТ'Г: ГС. Ф 

Допускается для матеріала ПЭНДТ типа Л производить 
определение диэлектрической проншшомости и тангенса угла ф 
диэлектрических потерь по ГОСТ 8.012 - 72. 

4.6. Определение удельного объемного и удельного по- 
верхностного электрического сопротивления производят по 

6433.2-71 на образцах в виде дисков диаметром 
(75НЮ,5) мм и высотой (2^р,2) мм. 

• Определение электрической прочности производят 
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по ГСХ^Т 6433.3-71 на образцах в виде дисков диаметром 
(75^р,5) мм и высотой (2+0,2) мм. 

4.6. Определение разрушающего напряжения при сжатии 
и напряжения при заданной о'гкосительной деформации сжатия 
производят по ГОСТ г-.<!л^о.эп-^-ѵ о пррпп-/^гт.^. 


4.9. Определение ударной вязкости производят по 
ГССТ 4647-80 на образцах в виде брусков размерами 
(50+1)х(б+0,2)х(4+0-2) мм без надреза. 

4.10. Определение усадки производят по ГОСТ 18616-80 
.ча образцах в виде дкасов диаметром (50+1) мм и высотой 

(2+Оз2) мм. 

1 4. II. Лля проведешш лрпемо-сдаточнкх, перполичесіссі и тіпіовідс 

|Еспдташй прскэзодят отбор разовых проб кэ менеѳ чем из трех мест:1 

I для матЕрпала тіша П из каждого барабана іыш щлесктсля пролор— 

I ідіокально полученной з ней смеси; 

для л'лтеркала типа Л после гранулирозанкя из приемной тары. 

\ ■ ' Масса общей проба даідна быть достаточной для изготовления 

образцов. 

Отобранные р^озке пробы, деляны быть соелтены в ооіцую пробу 
я перемешаны з барабане без шаров на стенде шаровых мелылд ішш 
I в ■'шетем поддоне шпателем в течение 5-10 мен. 

тші П - п^юссовакием заготовок с послед^дошёй “механической 
обработкой. 

Шероховатость поверхности образцов не долясна быть 
грубее 1,6 мкм по ГОСТ 2789-73. 

4.13. Время с момента изготовления образцов до нача- 
ла их испытаний должно составлять не менее 16 ч. 


5. трКИРОВКА, УПАКОВКА. 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 


5.1. Каждая партия материала должна иметь сопроводи- 
тельный паспорт, в котором указывают; 
марку и тип материала; 
сорт; 



Стр. 16 ОСТ 4Г О. О 23 .438-81 


ОСТ 4Г 0,023. 438-Ѳ1 Стр. 17 


обозначение настоящего стандарта; 
номер партии; 
дату изготовления; 
предприятие-изготовитель; 
количество материала; 

1 ®®-^ичину диэлектрической проницаемости при частоте 
10 10 Гц; 

тангенса угла диэлектрических потерь при час- 
тоте Гц; 

заключение ОТК о соответствии материала требованиям 
стандарта. 

5.2. Материал ПЭНДТ упаковывают в полиэтшіеіЮБЫй 
мешок, заваривают его, помешают во второй полиэтиленовый 
мешсж, шсладывают этикетку, заваривают второй мешок и ук— 
лахіывают в ящики ГОСТ 5959^0, вьютланные мешочной бу- 
магой ГОСТ 2228-*?^^. 2>-(т ^ ' 

Допускается замена ящиков многослойіщіми бумажными 
мешками. 

5.3. К каждому яшшсу или бумажно^;гу мешку прикрепля- 
ют бирку или наносят штамп. 

В этикетке, би|же и штампе указывают: 

предприятте— юготователь; 

марку, тип и сорт материала; 

номер партии; 

дату изготовления; 

массу нетто; 

обозначение настояшего стандарта; 

изображение знаков "боится сырости", "боится нагрева". 

5.4. Материал ПЭНДТ должен храниться в сухом склад- 
ском помещении в закрытой упаковочной таре на расстоянии 
не менее одного метра от отопительных приборов при темпе- 
ратуре от минус 5 до плюс 35 °С и относительной влажности 
не более 75 %. 

В воздухе не должно быть примесей, • вредно влшіюшкх 
на материал: паров кислот, щелочей, растворителей и т.ц. 

5.5. Материал ПЭНДТ в закрытой упаковочной таре мо- 


жет транспортироваться любым видом транспорта: железнодо- 
рожным, воздушным, автомобильным (машинами с крытым 
верхом), водным, в соответствии с требованиями следующей 
I нормативно-технической документации: 

I 'Общие правила перевозки грузов автотранспортом", ут- 

I верждениые Министерством автомобильного транспорта РСФСР 

' 30.07.71; 

"Правила перевозки грузов", издание "Транспорт", г. Мо- 
сква, 1977 г.; 

"Технические условия перевозки и крепления грузов" 

ИПС, издание 1969 г,; 

"Общие специальные правила перевозки грузов", утверж- 
денные Л'\ннморфлотом СССР, 1978 г.; 

РГП "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних 
воздушных линиях Союза ССР", утвержденное Министерством 
гражданской авиации 25.03.75, 

Допускает транспортирование непосредственно в упаковке. 

6. ГАРАНТИИ ИЗТОТОВИТЕЛЯ 

6.1. Материал ПЭНДТ должен быть принят техническим 
контролом предприятия-изготовителя. 

Изготовитель должен гарантировать соответствие выпу- 
щенного материала требованиям стандарта при соблюдении по- 
требителем условий упаковки и хранения, установленных 
‘ стандартом. 

6.2. Гарантийный срок хранения материала не более 
6 месяцев. 

) По истечений гарантийного срока хранения материал пе- 

ред применением следует проверить на соответствие пп. 1, 2, 

3, 4^ 7 таблицы настояшего стандарта. 
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